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(54) Precede d'impregnaUon d'un support poreux et pieces de bois impregnees d'une matter* olfactlve. 



\7) Le precede d'impregnation d'un support poreux par 
Is composes otfactifs d'une maniere active consiste a 
fairs le vide dans I'enceinte contenant le support poreux, a 
introduire la matiere active prealablement chauffee et a 
augmenter la pression dans I'enceinte au-dessus de la 
pression atmospherique. 

Mise en oeuvre de ce precede notamment pour impre- 
gner des ecorces de pin (1) d'un agent repulsif olfactif a 
regard des anlmaux afin de proteger les ptantes (3). 





BNSDOCIO: <FR. 



,2694904A1_I_> 



2694904 

1 

La pr£sente invention concerne un procede 
d 1 impregnation d'un support poreux par des composes 
olfactifs d'une matiSre active, 

L' invention concerne Sgalement des pifeces de 
bois telles que dfichets ligneux, poteaux, planches 
imprSgnSes d'une matidre olf active, et notamment des 
morceaux d'Scorces d'arbre imprSgnSs d'un agent rSpulsif 
k l'^gard des animaux, et leur utilisation. 

Les dSchets ligneux sous forme de plaguettes, 
en particulier sous forme de morceaux d'€corces d'arbres, 
sont destines entre autre & §tre rSpandus sur le sol pour 
protSger les cultures notamment les arbustes et fleurs. 
lis permettent ainsi une bonne respiration de la terre, 
de maintenir la terre humide et d'emp&cher les mauvaises 
herbes de pousser. 

Cependant, les dSchets ligneux ainsi disposes 
en couche sur la terre prSsentent 1 1 inconvenient de 
pouvoir Stre tr&s facilement 6parpill£s par des animaux, 
notamment par les animaux domestigues tels que les chiens 
et les chats. Outre le fait que 1' action des dfichets 
ligneux est ainsi annihil£e, il faut de plus proc£der a 
un ramassage fastidieux des d6chets ligneux £parpill6s. 

Les piquets, planches, poteaux sont 6galement 
couramment utilises pour empScher les animaux d'accdder h 
certains lieux. 

D f autre part, on connalt des produits qui 
permettent de tenir SloignSs les animaux d'un endroit. De 
tels produits se pr£sentent g6n6ralement sous forme de 
granules impr6gn6s d'un agent rgpulsif. Ainsi la demande 
de brevet FR-9108443 dScrit des granules impr6gn§s d'un 
agent rfipulsif olfactif tel que de l'huile d'os. 

La prSsente invention consiste h impr6gner un 
support poreux d'une matiere active olf active, et 
notamment des pieces de bois. 

On utilise ainsi le fort pouvoir d 1 absorption 
du bois: 1 1 action olf active exercee par les pieces de 
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bois dure ainsi trfes longtemps, les composes olfactifs 
etant absorb6s dans les porosit£s du bois. 

La prSsente invention propose Sgalement un 
precede d 1 impregnation qui permet de prolonger de maniere 
5 importante l 1 action olf active des pieces de bois. 

Le proc£d§ d 1 impregnation selon l 1 invention 
consiste a impr£gner un support poreux de composes 
olfactifs d'une matifire active, notamment un support 
ligneux. 

10 II comprend successivement les 6tapes 

suivantes: 

a) on fait le vide dans une enceinte fenu6e 
contenant le support poreux; 

b) on introduit la matifere active pr£alablement 
15 chauff£e dans ladite enceinte maintenue sous vide; 

c) on augmente la pression dans l f enceinte a 
une pression supSrieure & la pression atmosph6rique; 

d) on maintient ladite pression supSrieure & la 
/ pression atmosph£rique dans I 1 enceinte; et 

20 e) on Svacue la mati&re active rfisiduelle et on 

retablit la pression atmosphfirique dans 1" enceinte. 

Le proc£d6 selon I 1 invention permet, grace h la 
mise sous vide, d • augraenter le pouvoir absorbant du 
support poreux. 

25 Puis, grace a la mise sous pression de 

l f enceinte, les composes olfactifs sont trds bien 
absorb§s par le support poreux. 

Selon un autre aspect de 1« invention, des 
pieces de bois, notamment des morceaux d'ecorces d'arbres 

30 destines a §tre r6pandus sur le sol pour prot£ger les 
cultures, en particulier les arbustes et les arbres, sont 
imprSgnges, grace au proc6d£ de 1' invention, d'une 
mati£re active constitute d'un agent r£cuisif olfactif a 
l f £gard des animaux. 

35 Les pieces de bois ainsi obtenues ont une 

action repulsive a l'egard des aninaux pendant une dur§e 
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accrue par rapport h des pieces de bois imprggn^es d ! un 
agent r^pulsif par simple trempage ou pulverisation. 

Selon une version avantageuse de l 1 invention, 
l 1 agent rfipulsif est de preference de l'huile d'os. 

La durSe de l f action repulsive est alors 
prolongee car l'huile d'os, comme toute matifere huileuse, 
ne se dilue pas dans l ! eau. L'eau de pluie ou d f arrosage 
pSnfetre peu dans le bois et n'entraine pas avec elle 
i f huile d'os. 

Selon une version preferee de l 1 invention, les 
pieces de bois peuvent egalement contenir un pesticide, 
tel qu'un insecticide qui protege les plantes des 
insectes nuisibles, ou un engrais qui diffuse dans la 
terre des Elements necessaires St la croissance des 
plantes. 

Lorsque les pidces de bois sont des dSchets 
ligneux, elles sont disposees en couches sur la terre, 
autour des plantations. 

D'autres particularitSs et avantages de 
1' invention apparaitront encore dans la description ci- 
apr&s • 

Au dessin annexe : 

- la figure 1 est une courbe representant 
Involution de la pression dans le procede selon 
l 1 invention; 

- la figure 2 est un exemple d' utilisation des 
d6chets ligneux selon l 1 invention. 

On va decrire tout d'abord en reference h la 
figure 1, le procede d 1 impregnation d'un support poreux 
quelconque conforme a l 1 invention. 

Le traitement proprement dit est realise h 
l ! int6rieur d'une enceinte adaptee au vide, a la pression 
et susceptible de recevoir k sa parrie inferieure de la 
matiere active. Le support poreux h traiter est place 
dans des paniers permettant de l'introduire et de le 
sorrir de 1' enceinte aisenent. L' enceinte comporte a sa 
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partie inf6rieure un reservoir dans lequel la matifere 
active est stockSe et chauffge au prSalable. 

Dans l»6tape a) du proc6d6, on fait le vide Pv 
dans 1 ! enceinte fermSe contenant le support poreux. La 
5 dur6e de cette §tape depend de la nature du support a 
traiter, de la pression r§siduelle Pv 4 atteindre et des 
performances de la pompe & vide- Elle peut §tre comprise 
entre 5 et 75 minutes pour des pressions r6siduelles Pv 
comprises entre 35 et 300 millibars. 

10 Puis on introduit la matifere active 

pr^alableraent chauff€e dans 1* enceinte maintenue sous 
vide* Pour ce faire, on ouvre g6n6ralement une paroi qui 
s6pare le reservoir contenant la mati&re active du reste 
de 1" enceinte* L 1 enceinte est alors imm§diatement saturSe 

15 en vapeurs de matifere active. Selon la nature des 
supports et des composes olfactifs utilises, cette £tape 
b) dure de quelques minutes Si plusieurs heures. La 
temperature de la mati&re active est g£n€ralement 
comprise entre 35 °C et 175°C selon la composition. 

20 Puis f au cours de l^tape c) , on "casse" le 

vide pour amener en quelques minutes I 1 enceinte & une 
pression Ps supSrieure & la pression atmosphfirique. 

On maintient ensuite la pression Ps supSrieure 
3. la pression atmosph§rique dans 1' enceinte. Cette 6tape 

25 d) a une durSe qui varie de 5 a 90 minutes selon la 
nature du support a imprSgner et la composition de la 
matiere active. Les valeurs de pression Ps sont comprises 
entre 0 f 5 et 9 bars. 

Puis, au d6but de l ( £tape suivante e), on 

30 6vacue hors de 1' enceinte la matifere active rSsiduelle. 
Ensuite on "casse" la pression pour ranener le contenu de 
I 1 enceinte Si la pression atmosph§rique . Cette phase dure 
quelques ninutes. Le cycle est alcrs ternine. 

Selon les supports utilises, celui-ci peut, 

35 avant l'§tape a) du proced6, Stre impr*gn6 pr^alableroent 
de nati&re active par trempage ou pulverisation. 
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Des pifeces de bois, telles que des dtchets 
ligneux, des poteaux, des planches peuvent §tre 
impr£gn§es d'une matiere active olf active par le proctdt 
selon l 1 invention dtcrit ci-dessus. 

Dans certains cas, la matifere active est une 
composition parfumante. 

Les supports poreux, tels que des <§corces 
d'arbres, peuvent ainsi 6tre places dans une pi£ce d'une 
maison associant ainsi & leur fonction decorative tine 
action dtsodorisante. 

Lorsque les pifeces de bois f notarament des 
morceaux d'Scorces d'arbres sont destinies & §tre 
rSpandues sur le sol pour prottger les cultures, la 
matifere active peut §tre un agent rtpulsif olfactif & 
l'tgard des animaux. 

L 1 agent rtpulsif est de preference de l'huile 
d'os. Cette derniSre est introduite en quantity telle que 
les dtchets ligneux contiennent finalement, environ 1 & 
10% en poids d'huile d'os. 

Une telle quantity d'huile est suffisante pour 
tenir 61oign6s par l'odeur les animaux domestiques . 

Conf orm§raent a la figure 2, au moins une couche 
de dtchets ligneux 1 impr£gn6s selon 1» invention sont 
disposes sur la terre 2 autour des plantations 3, 

Les dtchets ligneux 1 permettent & la fois une 
bonne respiration de la terre, de garder la terre humide, 
d'emptcher la pousse des mauvaises herbes et de tenir 
eloignts les animaux domestiques. 

Comme illustr€ sur la figure 2, plusieurs 
couches de dfichets ligneux 1 peuvent etre superpostes 
afin d 1 assurer une meilleure isolation du sol. 

Bien que toutes les couches puissent §tre 
constitutes de dtchets ligneux 1 inpr£gn£s d'un agent 
rtpulsif, seule la couche sup§rieure, par souci 
d»€conomie, peut etre constitute de dtchets ligneux 1 
inpregnes, sans que l'efficacitt contre les animaux ne 
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soit affect^e. 

La matifere active peut en outre comprendre un 
pesticide £ effet de vapeur ou un engrais a liberation 
progressive • 

Bien entendu, 1' invention n'est pas limitee h 
l'exemple d§crit ci-dessus et de nombreuses modifications 
peuvent £tre apport^es sans sortir du cadre de 
1 1 invention. 

Ainsi, d'autres d^chets v6g§taux que les 
morceaux d'Scorces d'arbres, ayant un bon pouvoir 
absorbant, peuvent §tre utilises dans le cadre de 
1 1 invention . 

D'autres agents r6pulsifs olfactifs peuvent 
ggalement §tre utilises. 

15 Des pieces de bois telles que piquet , pieu, 

planche, poteau... peuvent §tre imprSgnSes d'un agent 
repulsif olfactif . 

Les supports poreux peuvent §tre egalement 
constitu£s de copeaux de bois, de billes d'argile 

20 expanse, de films plastiques. . . 
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RE VEND I CAT I ONS 

1. Proc6d6 d 1 impregnation d'un support poreux 
par des composes olfactifs d ! une matifere active, 
notamment d'un support ligneux, caract6ris£ en ce qu'il 
comprend successivement les Stapes suivantes: 

a) on fait le vide dans une enceinte ferrate 
contenant le support poreux; 

b) on introduit la mati&re active prSalablement 
chauffee dans ladite enceinte maintenue sous vide; 

c) on augmente la pression dans l 1 enceinte & 
une pression (Ps) supSrieure k la pression atmosph<§rique; 

d) on maintient ladite pression (Ps) supSrieure 
i la pression atmosph^rique dans l 1 enceinte; et 

e) on Svacue la matifere active rSsiduelle et on 
rStablit la pression atmosph6rique dans 1* enceinte. 

2. Proc6d£ conforme k la revendication 1, 
caract£ris6 en ce qu'avant I'Stape a), le support poreux 
est impr§gn£ de mati&re active par trempage ou 

3. Pieces de bois telles que dechets ligneux, 
poteaux, planches, caract6ris6es en ce que lesdites 
pieces de bois (1) sont imprSgnSes d f une matifere active 
olf active par le procSdg conforme & l'une des 
revendications 1 ou 2. 

4* Pidces de bois, notamment morceaux d'Scorces 
d^rbre, conformes a la revendication 3, caract£ris£es en 
ce que la mati&re active est une composition parfumante. 

5, Pieces de bois, notamment morceaux d'Scorces 
d'arbre destines & §tre r6pandus sur le sol pour protSger 
les cultures, en particulier les arbustes et les fleurs, 
conformes a la revendication 3, caract£ris6es en ce que 
la mati&re active est un agent rSpulsif olfactif a 
l'£gard des animaux. 

6. Pieces de bois conformes & la revendication 
5, caracteris£es en ce que 1« agent r£pulsif est de 
preference de I'huile d'os- 
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7. Pifeces de bois conforraes & la revendication 
6, caracteris6es en ce qu'elles contiennent environ 1 h 
10% en poids d'huiie d'os. 

8. Pieces de bois conformes Sl l'une des 
revendications 3 & 7, caracterisges en ce que la matiere 
active comprend en outre un pesticide a effet de vapeur 
ou un engrais a liberation progressive. 

9. Utilisation de pieces de bois conformes & 
l'une des revendications 5 & 7, sous forme de dSchets 
ligneux destines & §tre r^pandus sur le sol, caractSris6e 
en ce qu f on r6pand au moins une couche de d6chets ligneux 
( 1 ) sur la terre ( 2 ) autour de cultures ( 3 ) , notamment 
d f arbustes et fleurs. 
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